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1. Verfahren zum Oberf lachenleimen voa Papieren in Gegenwart auf- 
geschlossener Starke und/oder cellules eglykolsaurem Natrium in 
wassriger Losung t dadurch gekennzeichnet T daB die Starke 
und/oder celluloseglykolsaure Natriumsalzlosung ein Copoly— 
merisat in Form einer primaren wassrigen Kunststoff -Dispersion 
enthalt. 

2. Verfahren gemaB Anspruch. 1 , dadurcli gekennzeichnet, daB das 
Kuiiststoff-Copolymerisat primaren wassrigen Dispersion 

aus Y&- Teilen Styrol und jje-Teilen Acrylsaurebutylester besteiit 

3. Verfahren gemaB Anspruch. 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Anteil der Copolymerisatdispersion in einem Liter Leimpressen- 
inhalt 0»33 % hetragt. 

4. Verfahren gemaB Anspruch 3* dadurch gekennzeichnet, daB der 
Copolymerisatdispersionsanteil in der Leimpressenf litssigkeit 

n nicht hoher als 10 g/1 liegt. 

5« Verfahren gemaB Anspruch 1-4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
wassrige Leimpresseninhalt ausschlieBlich aus Wasser und Co- 
polymerisatdispersionsanteil in Mengen wie in den Beispielen 
3—4 "beschrie'ben, hesteht* 
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